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PRODUIT COSMETIQUE COULE COMPRENANT DES HUILES VOLATILES HYDROCARBONEES. 

La presente invention a trait a un produit cosmetique 
sous forme d'un solide obtenu par coulage dans un moule, 
comprenant des cires hydrocarbonees et des huiles hydro- 
carbonees volatiles a temperature ambiante, ayant de 8 a 
16 atomes de carbone. Ces huiles representent plus de 50 
% de la phase volatile. Ce produit presente des propriStes 
de non transfert et des proprietes de confort ameliorees par 
rapport aux produits coules de Tart anterieur. Ce produit est 
en particulier un rouge a levres, un fond de teint solide ou 
une poudre coulee. 
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La pr6sente invention a trait a un produit cosm£tique se presentant sous forme 
d'un solide coule, comprenant des cires hydrocarbonees et des huiles volatiles 
particulieres. Ce produit coule est notamment un fond de teint coute, un fard a 
paupferes, un stick anti-cemes ou un stick a levres tel qu'un rouge a levres. 

5 

Les produits de maquillage sans transfert, tels que les fonds de teint ou les rou- 
ges a levres suscitent aujourd'hui de nombreuses recherches de la part des cos- 
meticiens. Ces produits ont la particularity de ne pas se deposer sur un support, 
autre que celui sur lequel ils sont appliques par simple mise en contact, support 
10 tel qu'un verre, une tasse, une cigarette ou un vStement. 

Ces produits sans transfert peuvent etre obtenus de differentes fa?ons. Par 
exemple, ils peuvent etre obtenus en associant des polymeres ou resines silico- 
nes avec des silicones volatiles telles que des polydimethysiloxanes de tres faible 
15 viscosity (inferieure £ 3 est), £ chaine silicon6e lin^aire ou cyclique. Ainsi, apres 
application du produit coule sur les I6vres ou la peau, les silicones s'6vaporent et 
les polymeres silicones restent au contact des levres ou de la peau, et fonmeht un 
film qui ne transfere pas. De tel produit sont notamment decrits dans les docu- 
ments US-A-5 505 937, US-A-5 061 481, JP-A-61-65809 et JP-A.62-61911. 

20 

Pour que ces produits se presentent sous forme de solide, il est necessaire d'y 
adjoindre des composes de durcissement et de rigidification tels que les cires. 
Malheureusement, les silicones volatiles presentent des propri6t6s de compatibi- 
lity avec les cires hydrocarbonees souvent insuffisantes. II en r6sulte que I'appli- 
25 cation du produit solide sur la peau ou les levres conduit & un film peu confortable 
(iyg£rement rugueux, peu homogene). 

Sans §tre totalement liee par I'explication qui suit, la demanderesse pense qu'en 
presence de composes volatils silicones, le reseau cristallin des cires hydrocarbo- 
30 nees dans le produit coule est caracterise par une forte cristallinite, entrainant une 
mauvaise souplesse du film d£pos6 sur les levres ou la peau. 

La demanderesse a done cherche un moyen pour que les cires hydrocarbonees 
cristallisent dans un etat plus amorphe que celui de I'art anterieur, de maniere a 
35 augmenter la souplesse du film et par consequent le confort de ce dernier sur les 
levres ou la peau. 

La presente invention a justement pour objet un produit couiy contenant des cires 
hydrocarbonees et une phase volatile particuliere, conferant, aprds application sur 
40 la peau ou les levres un film sans transfert, confortable. 



De fa?on plus precise, Tinvention se rapporte d un produit coul6 cosm6tique com- 
prenant dans une phase grasse, au moins une cire hydrocarbonee et une phase 
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solvant volatile, caract6ris6 en ce que la phase solvant contient en majeur partie 
au moins une huile volatile hydrocarbon6e ayant de 8 d 16 atomes de carbone. 

Par huile volatile, il faut comprendre une huile susceptible de s'6vaporer, a temp6- 
rature ambiante, du support sur lequel est applique le produit coule. 

Par produit coule, il faut comprendre un produit solide obtenu par fusion des 
constituants, puis coulage dans un moule et enfin refroidissement dans ce moule. 

Les produit coules selon I'invention peuvent se presenter sous forme d'un produit 
de maquillage de la peau ou des I6vres tel qu'un fond de teint, un rouge a I6vres, 
un produit anti-cernes, une poudre coul6e de maquillage, un fard £ joues ou & 
paupieres. Ces produits peuvent etre anhydre ou contenir un phase hydrophile 
(aqueuse, alcoolique ou polyhydrique). Ces produits coules peuvent se presenter 
sous forme d'un stick ou baton ou d'une coupelle. 

Selon I'invention, le produit cosm6tique peut contenir une ou plusieurs huiles vo- 
latiles hydrocarbon6es repr6sentant plus de 50 % en poids de la phase solvant 
volatile et mieux , plus de 60%. Ces huiles peuvent repr6senter jusqu'a 100% de 
la phase solvant volatile. En particulier, cette phase volatie contient de 70% £ 
90% d'une ou plusieurs huiles volatiles hydrocarbon6es. 

Un autre objet de Pinvention est rutilisation, dans un produit coule cosmettque 
comprenant une phase grasse, de Tassociation d'au moins une cire hydrocarbo- 
nee et d'une phase solvant volatile, contenant en majeur partie au moins une huile 
hydrocarbon6e volatile ayant de 8 a 16 atomes de carbone. 

Ainsi, lors de ('utilisation du produit coule selon I'invention, les huiles volatiles hy- 
drocarbonees s'evaporent au contact de la peau ou des l&vres et permettent 
Tobtention d'un maquillage qui ne transfere pas, et qui reste confortable* tout au- 
long de la journee. De plus, le maquillage obtenu n'est ni huileux, ni gras, ni sec 
au toucher. 

Le produit coul6 selon I'invention pr6sente encore les avantages d'Stre facilement 
applicable, de s'etaler ais6ment et uniform6ment. II pemiet, en outre, Tobtention 
d'un maquillage colore naturel, de bonne couvrance et de bonne tenue. 

Le produit coul6 selon I'invention comprend done dans une phase grasse, une ou 
plusieurs huiles hydrocarbon6es ayant de 8 a 16 atomes de carbone, et notam- 
ment les huiles isoalcanes en C a -C 1fl et les esters ramifi6s en C 8 -C 1fl comme I'iso- 
dodecane, I'isodecane, Tisohexadecane ou encore le n6o pentanoate d'iso-hexyle 
et au moins une ou plusieurs cires hydrocarbonees, ayant avantageusement un 
point de fusion superieur a 30°C et mieux superieur a 45°C. 
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De preference, I'huile volatile est I'isododecane de structure chimique suivante : 
CH, 

CHjjL-CH^-CH-CHj 
CH 3 CH 3 



A titre d'exemple de reference commerciale de ce compose, on peut citer le Per- 
methyl 99A de la societe Presperse Inc. 

Les huiles volatiles hydrocarbonees de invention presentent I'avantage d'avoir un 
point eclair suffisamment eleve I'ordre de 49 »C pour I'isododecane, pour permet- 
tre (utilisation de ces huiles en formulation, et suffisamment bas pour obtenir 
I effet evanescent souhaite. 

Dans les produits coules de ('invention, les huiles volatiles hydrocarbonees contri- 
buent a I'obtention d'un film confortable sur la peau ou sur les levres ; elles assu- 
red, en outre, un maquillage aise, tout en apportant du glissant au produit coule 
et en ac.htant son Statement. Ces huiles s'evaporent rapidement apres applica- 
lon. Elles pennettent, de plus, de maintenir la souplesse de la peau ou des levres 
tout en evitant les tiraillements et une sensation de secheresse. 

De preference, le produit coule comprend de 5 a 80 % en poids d'huiles volatiles 
hydrocarbonees par rapport au poids total du produit coule et mieux de 10 a 60 % 
et de 5 a 30 % en poids de cire hydrocarbonee par rapport au poids total du pro- 
duit coule et mieux de 8 a 20 %. 

Les cires hydrocarbonees du produit coule de I'invention peuvent etre d'origine 
ammale (ou organique), vegetale, minerale ou synthetique. Comme cires utilisa- 
bles dans Unvention, on peut citer les cires d'origine animate comme la lanoline 
a are dabeilles, le spermaceti, les derives de la lanoline tels que les alcools de 
lanoline, la lanoline hydrogenee, hydroxylee ou acetylee, les acides gras de la la- 
noline et Talcool de lanoline acetylee ; les cires d'origine vegetale telles que la cire 
de Carnauba, de Candellila. de kapok, d'Ouricury. de riz, de jojoba hydrogenee, 
d Alfa, du Japon ou les cires de fibres de lieges ou de canne a sucre ou encore le 
beurre de cacao ; les cires minerales par exemple de paraffine, de montan de li- 
gnite de petrolatum, de vaseline ou les cires microcristallines, la ceresine 
ozok6nte ; les cires synthetiques comme les cires de polyethylene, les cires ob- 
tenues par synthese de Fischer-Tropsch et les esters lineaires resultant de la 
reacbon d un ac.de carboxylique sature en C 10 a C 40 et d'un alcool sature en C 10 a 
C 40 comme le myristate de myristyle. On peut aussi utiliser I'alcool cetylique I'al- 
cool stearylique. les lanolates ou stearates de calcium, I'huile de ricin, de palme 
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de coco, de toumesol ou de coprah hydrogenee. 

Le produit coule peut comprendre, en plus des huiles volatiles et des cires hydro- 
carbonees ci-dessus, des constituants usuellement utilises dans le domaine cos- 
metique. Parmi ceux-ci, on peut citer les huiles siliconees et/ou hydrocarbonees 
et/ou fluorees non volatiles, les gommes de silicone et les cires de silicone. 

Les huiles de silicone non volatiles utilisables dans le produit coule selon ('inven- 
tion peuvent etre des huiles de fable viscosite telles que les polysiloxanes lineai- 
res. dont le degre de polymerisation est de preference de 3 a 2000 environ On 
peut citer. par exemple : les polydimethylsiloxanes (PDMS) de viscosite inferieure 
a 100 mPa.s et de preference inferieure a 10 mPa.s, les phenyl dimethicones, les 
Phenyl tnmethicones, les polyphenylmethylsiloxanes et leurs melanges. 

Ces huiles de silicone non volatiles peuvent etre presentes a raison de 0 a 90% 
en poids dans le produit coule final, de preference 5 a 60%. 

Les gommes de silicone utilisables dans le produit de invention peuvent etre des 
polysiloxanes de masse molecuJaire elev6e, de I'ordre de 200 000 a 1 000 000 et 
supeneure a 500 000 mPa.s. Elles peuvent etre utilisees seules ou en melange 
avec un solvant tel qu'une huile polydimethylsiloxane ou polyphenylsiloxane. 

Les gommes peuvent etre presentes a raison de 0 a 2% en poids de matiere ac- 
tive dans le produit coule final, de preference a raison de 0.1 a 1%. 

Les cires de silicone utilisable dans le produit coule selon ('invention peuvent etre 

£ZZ S3 l B 2Ti tn T? SUbsWu6s ' ° n Peut clter ' P ar exem P ,e - "•»«*»■ de si- 
licone polyether. les alkyl ou alkoxy-dimethicones ayant de 16 a 45 atomes de 

camone. Ces cires de silicone peuvent etre presentes a raison de 0 a 15% en 

poids dans le produit coule final, de preference a raison de 2 a 1 0%. 

Les huiles hydrocarbonees utilisables dans le produit coule selon ('invention peu- 
vent etre des huiles d'origine vegetale. animate, minerale ou synthetique. 

Comme huiles hydrocarbonees non volatiles utilisables dans ('invention, on peut 
citer notamment : K 

- les huiles hydrocarbonees d'origine animate telles que le perhydrosqualene ■ 
n « ^"f A h ^rocarbonees vegetates telles que les triglycerides liquides d'acides 
gras de 4 a 10 atomes de carbone comme les triglycerides des acides heptanoi- 
que ou octanoYque, ou encore les huiles de tournesol. de mais. de soia de 
courge. de p6p.ns de raisin, de sesame, de noisette, d'abricot, de macadamia de 
nan, d ayocat, les triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux v'en- 
dus par la societe Stearineries Dubois ou ceux vendus sous les denominations 

deterite ! ^ ' a SOd6t6 Dynam,t N ° bel ' ' ,hUile dei0j ° ba " 
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- les hydrocarbures lineaires ou ramifies, d'origine minerale ou synthetique tels 
que les huiles de paraffine et leurs derives, la vaseline, les polydecenes, I'huile de 
Purcellin, le polyisobutene hydrogene tel que le parleam ; 

- les esters et les ethers de synthese comme les huiles de formule F^COORj dans 
laquelle R, represente le reste d'un acide gras superieur comportant de 6 a 29 
atomes de carbone etR 2 represente une chaine hydrocarbonee contenant de 3 a 
30 atomes de carbone, telles que I'huile de Purcellin, le myristate d'isopropyle le 
palmitate d'ethyl-2 hexyle, le stearate d'octyl-2 dodecyle, I'erucate d'octyl-2 dode- 
cyle. I'isostearate d'isostearyle, le propionate d'arachidyle, le benzoate d'octyl-2 
dodecyle ; les esters hydroxyles comme Tisostearyl lactate, I'octylhydroxystearate 

I hydroxystearate d'octyldodecyle, le diisostearylmalate, le citrate de triisocetyle : 
les esters de polyol comme le dioctanoate de propylene glycol, le diheptanoate de 
neopentylglycol, le diisononanoate de diethyleneglycol et les esters du pentaerv- 
thritol ; r 7 

- des alcools gras ayant de 12 a 26 atomes de carbone comme I'octyldodecanol 
le 2-butyloctanol, le 2-hexyldecanol, le 2-undecylpentadecanol, I'alcool oleique ■ 

- leurs melanges. ' 



Ces huiles hydrocarbonees peuvent representer de 0 a 90 % du poids total du 
20 produit fini et mieux de 5 a 60 %. 

Le produit coule de 1'invention contient avantageusement une phase particulate 
generalement presente a raison de 0,05 a 35 % du poids total du produit coule 
de preference de 2 a 25 %, et qui peut comprendre des pigments et/ou des na- 
25 ores et/ou des charges habituellement utilises dans les produits coules cosmeti- 
ques. Cette charge peut conduire a un produit coule colore, blanc ou incolore. 

Par pigments, il faut comprendre des particules blanches ou colorees, minerales 
ou organiques, msolubles dans la phase grasse liquide, destinees a colorer et/ou 
30 opacifier la produit coule. Par charges, il faut comprendre des particules incolores 
ou blanches, minerales ou de synthese, lamellaires ou non lamellaires. Par na- 
cres, il faut comprendre des particules irisees, notamment produites par certains 
mollusques dans leur coquille ou bien synthetisees. Ces charges et nacres ser- 
vent notamment a modifier la texture de la produit coule. 

Les pigments peuvent etre presents dans la produit coule a raison de 0 05 a 25 % 
du poids du produit coule final, et de preference a raison de 2 a 15 % Comme 
pigments mineraux utilisables dans I'invention, on peut citer les oxydes de titane 
de zirconium ou de cerium ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de chrome et le 
bleu femque. Parmi les pigments organiques utilisables dans I'invention on peut 
citer le noir de carbone. et les laques de baryum, strontium, calcium (DC Red 
N 7). aluminium. 
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Les nacres peuvent etre presentes dans la produit coule a raison de 0 a 20 % du 
poids total du produit coule, de preference a un taux de I'ordre de 1 a 15 %. Parmi 
les nacres utilisabies dans I'invention, on peut citer le mica recouvert d'oxyde de 
titane, d'oxyde de fer, de pigment naturel ou d'oxychlorure de bismuth tel que le 
mica titane colore. 

Les charges peuvent etre presentes a raison de 0 a 35 % du poids total du produit 
coule, de preference 2 a 15 %. On peut notamment citer le talc, le mica, la silice, 
le kaolin, les poudres de Nylon (Orgasol notamment) et de polyethylene, le Teflon! 
I'amidon, le nitrure de bore, des microspheres de copolymeres telles que I'Expan- 
cel (Nobel Industrie), le polytrap (Dow Corning) et les microbilles de resine de sili- 
cone (Tospearl de Toshiba, par exemple). 

Le produit selon I'invention peut comprendre, en outre, les constituants habituel- 
lement utilises en cosmetique choisis en fonction de I'effet cosmetique souhaite 
pour le produit coule final, tel que la couvrance. la transparence, la matite et/ou 
I'aspect satine. On peut citer, sans effets limitatifs : 

. les gelifiants comme les argiles modifiees connues sous les noms de bentone.; 
la silice hydrophobe; les sels gras d'aluminium; la carboxymethylcellulose. 
. les vitamines comme les tocopherols et leurs derives, la vitamine A et ses deri- 
ves, la vitamine C et ses derives comme les esters gras dont le palmitate. 

les filtres solaires comme I'octylmethoxycinnamate (Parsol MCX), la 3- 
benzophenone (Uvinul M40). le butylmethoxydibenzoyl-methane (Pareol 1789). 
. la iecithine, les parfums, les huiles essentielles, les ceramides. 
. les agents hydratants, tels que le propylene glycol et le glycerol. 

Le produit coule peut egalement comprendre un tensioactif. par exemple un ten- 
sioactif usuel anionique ou non ionique. Le tensioactif est de preference present, 
a raison de 0,5 a 8% en poids du produit coule. 

Les precedes de fabrication des produit coules selon I'invention ne different en 
rien des precedes classiquement utilises en cosmetique et sont parfaitement con- 
nus de I'homme de Tart. 

Un autre objet de I'invention est un stick de rouge a levres, comprenant dans une 
phase grasse, au moins une cire hydrocarbonee et une phase solvant volatile, ca- 
racterise en ce que la phase solvant contient en majeur partie au moins une huile 
volatile hydrocarbonee ayant de 8 a 16 atome de carbone. 

L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. Les concentra- 
tions sont donnees en poids. 



Exemple 1 de rouges a levres 
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Isododecane 20 % 

Ph&nyltrimethicone 49 % 

Cire de polyethylene (PM 500) 20 % 

Pigments et nacres 1 1 % 



Ce rouge a levres est obtenu en dispersant les pigments et nacres dans la phe- 
nyltrimethicone puis en ajoutant la cire et en chauffant le tout a 100 °C jusqu'a fu- 
sion totale de la cire. On ajoute ensuite I'isododecane k 80°C. Le melange fondu 
est verse ensuite dans un moule approprie pour former un stick puis refroidit jus- 
qu'a la temperature ambiante. Le baton obtenu est homogfene, doux et non gras. 
II procure un film confortable sur les levres tout au long de la journee et qui ne 
transfere pas. 

Ce produit a 6t6 teste par comparaison a un produit de Tart anterieur sans trans- 
fert contenant 20 % de cyclomethicone. II a et6 juge plus confortable tout en pre- 
sentant des proprietes sans transfert equivalentes. 

Exemple 2 de rouges a levres 



lsodod6cane 20 % 

Polyisobutene 41 % 

Polydim6thylsiloxane (1 00 est) 8 % 

Cire de polyethylene (PM 500) 20 % 

Pigments et nacres 1 1 % 



Ce rouge a levres est obtenu comme dans I'exemple 1. On obtient un rouge a le- 
vres qui s'applique facilement et qui apr6s evaporation de Tisododecane conduit a 
un film confortable qui ne transfere pas. 

Exemple 3 de rouges d levres 



Isododecane 35 % 

Polyisobutene 18% 
Polydimethylsiloxane ( 1 00 est) 8 % 

Cire de polyethylene (PM 500) 1 6,5 % 

Pigments et nacres 1 1 % 
Propionate d'arachidyle 7,5 % 



Ce rouge a levres est obtenu comme dans I'exemple et presente les memes pro- 
prietes que celui de Texemplel . 
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REVINDICATIONS 

1 . Produit cosm§tique coute, comprenant dans une phase grasse, au moins une 
cire hydrocarbonee et une phase solvant volatile, caracteris6 en ce que la phase 

5 solvant contient en majeur partie au moins une huile volatile hydrocarbonee ayant 
de 8 a 16 atomes de carbone. 

2. Produit selon la revendication 1, caracterise en ce que la phase volatile contient 
plus de 50 % et mieux plus de 60 % en poids d'huile hydrocarbonee. 

10 

3. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que la 
phase solvant contient jusqu'a 100 % % d'huile hydrocarbonee volatile. 

4. Produit selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que la 
15 phase solvant contient de 70 % a 90 % en poids d'huile hydrocarbonee volatile. 

5. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que 
Phuile hydrocarbonee repr6sente de 5 a 80 % du poids total du produit coule et 
mieux de 10 £60 %. 

20 

6. Produit selon Tune des revendications pr6c6dentes, caracterise en ce que 
I'huile volatile est l'isodod6cane. 

7. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que la 
25 cire represente de 5 a 30 % du poids total du produit et mieux de 8 a 20 %. 

8. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que la 
cire est choisie parmi la lanoline, la cire d'abeilles, le spermaceti, les alcools de 
lanoline, la lanoline hydrogen6e, hydroxylee ou acetylee, les acides gras de la la- 

30 noline et I'alcool de lanoline acetylee, la cire de Carnauba, de Candellila, de ka- 
pok, d'Ouricury, de riz, de jojoba hydrogen6e, d'Alfa, du Japon ou les cires de fi- 
bres de lieges ou de canne a sucre ou encore le beurre de cacao ; les cires de 
paraffine, de lignite, de petrolatum, de vaseline ou les cires microcristallines, la 
c6resine, l'ozok6rite ou la cire de montan, les cires de poly6thyl6ne, les cires ob- 

35 tenues par synthase de Fischer-Tropsch et les esters lineaires resultant de la 
reaction d f un acide carboxylique satur6 en C 10 £ et d'un alcool satur6 en C 10 a 
C 40 , Talcool cetylique, Talcool stearylique, les lanolates ou stearates de calcium, 
Thuile de ricin, de palme, de coco, de tournesol ou de coprah hydrog6n6e, 

9. Produit selon Tune des revendications precedentes, comprenant en outre une 
gomme de silicone, de preference en une quantite de 0 a 2% en poids. 

40 

10. Produit selon Tune des revendications precedentes, comprenant en outre au 



9 
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moins une huile non volatile d'origine vegetale, animate, minerale ou synthetique. 

11. Produit selon Tune des revendications precedentes, comprenant en outre une 
phase particulate. 

5 

12. Produit selon la revendication 11, caracterise en ce que la phase particulate 
represente de 0,05 a 35 % du poids total du produit coule, de preference de 2 a 
25 %. 

10 13. Produit selon Tune des revendications precedentes, se presentant sous forme 
d'un produit de maquillage de la peau ou des levres. 

14. Produit selon Tune des revendications precedentes, se presentant sous forme 
d'un fond de teint, d'un rouge a levres, d'une poudre coulee, d'un fard a joues ou a 

15 paupieres, d'un stick anti-cernes. 

15. Stick de rouge a levres, comprenant dans une phase grasse, au moins une 
cire hydrocarbonee et une phase solvant volatile, caracterise en ce que la phase 
solvant contient en majeur partie au moins une huile volatile hydrocarbonee ayant 

20 de 8 a 16 atome de carbone. 

16. Utilisation dans un produit coule cosmetique comprenant une phase grasse, 
d'au moins une cire hydrocarbonee et une phase solvant volatile contenant en 
majeur partie une huile hydrocarbonee ayant de 8 a 16 atomes de carbone. 
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